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La presente invention concerne des produits des- 
tines au traitement de fibres ou de matieres ou 
articles fibreux, notamment pour en ameliorer 1'as- 
pect ou pour en conserver 1'aspect, et, plus par- 
ticulierement, des produits antisalissure destines au 
traitement de fibres, matieres et articles fibreux, en 
vue d'empecher ces matieres et articles de se salir 
a Fusage ou de reduire leur salissure. 

II a deja ete propose, dans le brevet anglais 
n° 785.673 en date du 3 avril 1965, de conferer 
une resistance a la salissure au poil dc fibres, pro- 
duits ou articles fibreux, par exemple de tapis, 
par application sur la surface du poil d'une solu- 
tion aqueuse colloi'dale diluee d'une resine synthe- 
tique non filmogene specifiee en vue de former 
un revetement de particules discretes (separees) 
pratiquement limite aux parties exterieures expo- 
sees du poil, et sechage du pod ainsi traite a la 
chaleur, la resine utilisee etant une resine de chlo- 
rure de polyvinyle, acetate de polyvinyle, un copo- 
lymere de chlorure de vinyle et de chlorure de 
vinylidere, du polystyrene ou un copolymere sty- 
rene-butadiene et ayant un point de ramollissement 
d'au moins 80 °C environ et le poids du revete- 
ment applique etant d'environ 3 a 30 g par centi- 
metre carre de surface du poil, 1'operation de 
sechage exposant le revetement de resine a une 
temperature inferieure au point de ramollissement 
de celle-ci. 

Or la demanderesse a trouve que, si 1'on utilise 
un polystyrene de la maniere qui vient d'etre dite 
pour traiter une fibre ou un produit fibreux, il est 
particulierement avantageux d'utiliser ce polysty- 
rene sous la forme d'une dispersion aqueuse conte- 
nant un type particulier d' agent emulsionnant orga- 
nique. 

La presente invention a ainsi pour objet un pro- 
duit ou composition destine a etre applique a 
une fibre ou a un article fibreux en vue d'en ame- 
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liorer 1'aspect ou de conserver son aspect, compo- 
sition qui comprend une dispersion aqueuse de 
polystyrene ou d'un copolymere du styrene conte- 
nant comme agent emulsionnant un compose de 
betaine de formule : 
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formule dans laquelle R x est un groupe alkyle ou 
alcenyle a chaine droite ou ramifiee, de 12 a 
20 atomes de carbone; 

R 2 et R 3 , qui peuvent etre identiques ou diffe- 
rents, representent cbacun un groupe alkyle pou- 
vant avoir jusqu'a 5 atomes de carbone, et 

X est un groupe alkylene ayant jusqu'a 5 atomes 
de carbone, la dispersion pouvant encore contenir 
un melange de deux ou de plusieurs de tels compo- 
ses de betaine, pratiquement la totalite des parti- 
cules du polystyrene disperse ayant un diametre 
compris entre 0,1 et 0,25 microns. 

Si la composition est une dispersion aqueuse 
de polystyrene, le polymere sera de preference une 
matiere non reticulee a haut poids moleculaire, 
c'est-a-dire dont le poids moleculaire est compris 
dans Pintervalle ordinairement obtenu par poly- 
mei-isation en emulsion, par exemple compris entre 
15 X 10 4 et 2 X 10 G . Cependant, au lieu d'utiliser 
du polystyrene, on peut egalement choisir un copo- 
lymere du styrene avec jusqu'a 50 % en poids, 
de preference jusqu'a 2 % en poids, de divinyl- 
benzene ou d'un ester alkylique ou amide de l'acide 
acrylique ou methacrylique ou encore de ces acides 
eux-memes. La proportion du comonomere utilise 
sera telle que Ton obtienne un copolymere ne 
formant pas de pellicules par sechage au-dessous 
de 120°. Si le copolymere contient un acrylate 
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[1.416.813] — 
d'alkyle, le groupe alkyle aura avantageusement 
dc 2 a 10 atomes de carbone et l'acrylate peut 
etre par exemple l'acrylate d'ethyle, de n-butyle, 
d'isobutyle ou de 2-ethylhexyle. 

Le polymere ou copolymere de styrene peut etre 
produit par une methode courante de polymerisa- 
tion en emulsion. Le styrene monomere peut etre 
par exemple polymerise en milieu aqueux en pre- 
sence de ehlorure ferrique et de peroxyde d'hydro- 
gene, le compose de betaine representant l'agent 
emulsionnant etant present comme seul stabilisant 
ou comme partie du systeme stabilisant au cours 
de la polymerisation de facpn a obtenir une dis- 
persion de polystyrene. Au lieu d'utiliser le ehlo- 
rure ferrique et le peroxyde d'hydrogene, on peut 
travailler avec d'aurres systemes redox, par exemple 
avec un systeme persulfate-bisulfite ou persulfate- 
fer ferreux, pour catalyser la polymerisation. 

La dispersion peut contenir de 15 a 60 % en 
poids de matiere resineuse solide totale, une pro- 
portion particulierement avantagerise etant de 1'or- 
dre de 40 % en poids de polymere ou copolymere 
du styrene. La dispersion peut en outre contenir 
si Ton veut, en plus du ou des composes de betaine 
de formule I, un agent surfactif de type cationique, 
anionique ou non ionique, ces matieres etant ajou- 
tees avant d'effectuer la polymerisation, pour ame- 
liorer les proprietes mouillantes du compose de 
betaine. La proportion d'un tel agent surfactif sera 
de preference comprise entre 0,005 et 5 % en 
poids total de la dispersion. 

Les derives de betaine utilises comme agents 
emulsionnants peuvent etre par exemple des N-al- 
kyi-betames comme la N-hexadecyl-betai'ne. Dans 
les composes de formule I donnee ci-dessus, R x 
et R 3 peuvent etre par exemple un groupe methyle 
ou ethyle et X par exemple un groupe ethylene ou 
methylene. Le groupe alkyle ou alcenyle R x contient 
de 12 a 20 atomes de carbone et peut etre par 
exemple un groupe lauryle, myristyle, hexadecyle, 
stearyle ou oleyle; si R x est un groupe alcenyle, 
il aura de preference une seule liaison ethylenique. 
Dans le cas ou R* est un groupe lauryle ou un 
autre groupe alkyle situe vers la limite inferieure 
de l'intervalle specifie pour le nombre d'atomes de 
carbone, le derive de betaine peut avoir tendance 
a produire un moussage genant de la dispersion 
de polymere et dans ce cas un surfactif cationique, 
par exemple le ehlorure de cetyl pyridinium ou 
le bromure de cetyl trimethylammonium, peut etre 
ajoute pour reduire cette tendance. 

Au lieu d'un seul compose de betaine de for- 
mule I, on peut egalement utiliser, conformement 
a la presente invention, un melange de deux ou de 
plusieurs de tels composes. Le produit betai'nique 
utilise selon 1'invention peut etre par exemple un 
melange de N-alkyl-betai'nes dont les groupes alkyles 
respectifs peuvent avoir 12, 14, 16 et 18 atomes 
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de carbone et ce melange de betai'nes peut etre 
ajuste de maniere que la longueur moyenne des 
chaines des groupes R t soit comprise entre les 
limites specifiees de 12 a 20 atomes de carbone. 

La concentration en compose ou composes de 
betai'nes des compositions selon 1'invention peut 
varier entre des limites etendues mais cette concen- 
tration sera de preference comprise entre 0,5 et 
5 % en poids total de la composition, une concen- 
tration de l'ordre de 2 % etant particulierement 
avantageuse. 

La presente invention comprend egalement un 
procede de traitemcnt de fibres, matieres ou arti- 
cles fibreux, en vue d'en ameliorer ou d'en conser- 
ver l'aspect, procede selon lequel on applique sur 
la surface de la fibre ou de Particle fibreux une 
composition comprenant une dispersion aqueuse 
de polystyrene ou d'un copolymere de styrene qui 
contient comme agent emulsionnant un derive de 
betaine tel qu'il a ete specifie ci-dessus et cette 
invention comprend en outre les fibres, matieres 
ou articles fibreux qui ont subi ce traitement. 

Le produit selon Finvention peut etre applique 
a la fibre ou a Farticle fibreux selon loule methode 
usuelle. La composition peut etre par exemple pul- 
verisee, appliquce au foulard ou a la brosse ou 
encore la fibre ou 1'aTticle fibreux peuvent etre im- 
pregnes de la composition. Une methode avanta- 
geuse et commode pour effectuer une telle appli- 
cation consiste a faire passer la fibre ou l'article 
fibreux dans un bain contenant la dispersion 
aqueuse, avantageusement au moyen d'un applica- 
teur a rouleaux. Apres avoir ete mis en contact 
avec la dispersion, les fibres ou les articles fibreux 
sont de preference seches aussitot et ils peuvent 
etre ensuite soumis a. un brossage pour ameliorer 
1'appret ou eliminer l'exces de polymere, bien 
que ce brossage ne soit en general necessaire que 
si par exemple le poil d'un tapis a ete deforme. 
La composition est de preference appliquee de ma- 
niere que la fibre ou l'article fibreux fini porte 
un poids de revetement de resine solide compris 
entre 0,01 et 30 g par metre carre de surface 
appretee. 

Les fibres ou produits fibreux pouvant etre sou- 
mis au present procede de traitement peuvent 
comprendre ou etre constitues par une grande 
variete de fibres vegetales ou synthetiques, ou de 
melanges de telles fibres, par exemple de colon, 
jule, cellulose regeneree, rayonne a Pacetate ou 
bien fibres de polyamides, polyolefines, polyesters, 
ehlorure de polyvinylidene ou fibres polyacryli- 
ques, on encore melanges d'une fibre vegetale et/ou 
synthetique avec des fibres de laine. Le produit 
fibreux traite peut etre par exemple un poil fait 
de . telles fibres ou d'un melange de fibres, par 
exemple tapis, tapis k touffes, carpettes et pail- 
Iassons et autres articles du meme genre. 
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La presente invention a pour objet principal 
un produit ou composition antisalissure et Impli- 
cation d'un tel produit ainsi que les fibres et 
articles fibreux ainsi traites en vue d'amehorer leur 
resistance a la salissure mais 1' application des pre- 
sentes compositions peut egalement amehorer d au- 
tres manieres l'aspect de la fibre ou des articles 
fibreux traites, par exemple en conferant a ceux-ci 
un fini deluslranU L'appret decrit dans le present 
memoire peut produire un fini delustrant mat sur 
des fils et etoffes textiles et cet effet est particulie- 
rement notable sur de la viscose brillante et autres 
fils brillants ainsi que sur des fils et etoffes blancs, 
1'effet de delustrage rehaussant en general la Man- 
cheur de l'article. Toutefois, si la dispersion de 
delustrage selon l'invention est appliquee a un fil 
on a une etoffe colores, on peut observer un cer- 
tain effet d'eclaircisement de la nuance de l'ar- 
ticle traite mais on peut reduire cette alteration 
de nuance en appliquant simultanement, avec la 
dispersion selon l'invention, un agent adoucissant 
ou mouillant du type cationique, lequel sera de 
preference ajoute a la dispersion a raison de 2 a 
25 9c du poids total de celle-ci. Des exemples de 
Tels agents sont l'acetate d'un produit de conden- 
sation de l'acide stearique avec la diethylene tri- 
amine. l'acetate d'un produit de condensation de 
l'acide stearique avec la diethanolamine, l'oleyl 
v imidazoline et la stearyl imidazoline. L'addition 
d'un agent de finissage cationique de ce type peut 
egalement ameliorer la main et le toucher ainsi 
que la resilience textile (travail d'elasticite) du fil 
ou de 1'etoffe traites. 

Les exemples suivants, dans lesquels les pourcen- 
tages indiques sont exprimes en poids a moins d'in- 
dication contraire et dans lesquels il y a le meme 
rapport entre parties en poids et parties en volume 
qu'entre le kilogramme et le litre, servent unique- 
ment a mieux decrire la presente invention mais 
ils n'en limitent aucunement la portee. 

Exemple 2. — On dissout 14 parties en poids 
de n-hexadecyl betaine dans 395 parties en poids 
d'eau, on ajoute 280 parties en poids de styrene 
monomere (stabilise avec 14 parties en poids par 
millino de t-butyl catechol) puis on chauffe le 
melange a 60° et on lui ajoute lentement une 
solution de 0,0028 partie en poids de chlorure fer- 
rique dans 25 parties en volume d'eau. La tempe- 
rature du melange est alors portee a. 70° et on 
ajoute 0,56 partie en poids d'une solution de per- 
oxyde d'hydrogene a 10 volumes. On chauffe en- 
suite le melange a 80° et on le maintient a une 
temperature pendant deux heures, periode au cours 
Je laquelle on ajoute une nouvelle quantity de 
5 parties en poids de la solution de peroxyde d'hy- 
drogene. Le melange est foialement maintenu a 
90° pendant une heure. 

La dispersion de polystyrene ainsi obtenue est 
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refroidie a 30° puis filtree sur un filtre a mailles 
de 0,15 mm d'ouverlure. On obtient 680 a 700 par- 
ties en poids de polystyrene, sous la forme d'une 
dispersion a 40 % de resine solide totale. Ce pro- 
duit est un liquide ayant un aspect Wane bleuatre 
et une legere odeur due au styrene residuel. La 
majorite des particules de cette dispersion ont 
un diametre inferieur a 1 micron et la microsco- 
pic electronique montre que la quasi totalite des 
particules ont des diametres compris entre 0,12 et 
0.14 microns. -pi 

Cet exemple decrit la preparation d un latex 
de polystyrene type destine k etre utilise comme 
produit de delustrage et antisalissure. 

Exemple 2. — On repete le procede decrit dans 
l'exemple 1, en utilisant les memes reactifs et dans 
les memes conditions de reaction, sauf que le 
monomere est constitue par un melange de 273 par- 
ties en poids de styrene et 7 parties en poids de 
divinylbenzene (sous la forme d'un melange a 
65 % dans 1'ethylvinylbenzene) . 

Le polymere solide que l'on obtient a partir de 
la dispersion ainsi produite est insoluble dans les 
solvants organiques usuels, y compris le perchlor- 
ethylene et le white spirit. La dispersion de resine 
a une tencur totale en resine solide de 40 7c- 

Cette dispersion a une faiblc viscositc et un 
aspect blanc bleuatre. La dimension des particules 
est inferieure a 1 micron et la microscopie elec- 
tronique montre que pratiquement la totalite des 
particules ont des diametres compris entre 0,14 et 
0,16 micron. . , 

Exemple 3. — On traite au foulard un tapis blanc, 
forme d'un support ou dos en jute et d'un poil en 
rayonne vicose, dans un melange de 20 parties en 
volume de la dispersion preparee de la mamere 
decrite a l'exemple 1 et de 980 parties en volume 
d'eau, h la temperature ordinaire, de mamere 
que l'augmenattion de poids aoit de 100% apres 
ce traitement. Le tapis est ensuite seche a la tem- 
perature de 70°. 

Ce tapis traite, ainsi qu'un echantilon du meme 
tapis non traite, sont sounds a l'essai de salissure 
ci-dessous : . , , 

Les echantilons de tapis sont mis a culbuter 
pendant une heure dans un recipient en acier sur 
le « Launder-Ometer », a la temperature de 25 , 
avec 2% de poussieres d'aspirateur filtrees par 
rapport au poids du tapis et on nettoie ensuite le 
tapis k l'aspirateur, de la maniere usuelle. Ce trai- 
tement est execute a trois reprises consecutives. On 
estime l'etat du tapis apres le traitement par un 
examen visuel. . , 

Apres cet essai, le tapis qui n'avait pas ete traite 
a fortement retain les salissures tandis que le 
tapis traite n'est que tres legerement sail et a 
conserve pratiquement son aspect et sa temte pn- 
I mitifs. 
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Exemple 4. — On foularde iin tapis blanc forme 
d'un dos de jute et d'un poil en rayonne viscose, 
dans une solution de 15 parties en volume de la 
dispersion preparee de la maniere decrite dans 
l'exemple 1. 5 parries en volume d'une dispersion 
aqueuse a 25 % d'un produit du commerce, qui 
est d'acetate d'un produit de condensation de 
1 acide stearique avec la diethylene-lriamine, comme 
agent adoucissant, et 930 parties en volume d'eau, 
a la temperature ordinaire, de maniere a avoir 
une augmentation de poids de 100% apres ce 
traitement. Le tapis est ensuite seche a la tempe- 
rature de 70°. 

Le tapis ainsi traite, ainsi qu'un echantillon du 
meme tapis mais qui n'a pas subi le traitement 
ci-dessus, sont soumis a I'essai de salissure decrit 
dans 1 exemple 3. Apres cet essai, on constate que 
le tapis non traite a fortement retenu les pous- 
siere, tandis que le tapis qui a subi le traitement 
nest que tres legerement sali et a pratiquement 
conserve son aspect et sa teinte primitifs. 

Exemple 5. — On foularde un tapis blanc forme 
d tin dos en jute et d'un poil « Nylon » dans une 
solution de 20 parties en volume de la dispersion 
preparee de la maniere decrite dans l'exemple 1 
et 980 parties en volume d'eau, a la temperature 
ordinaire, de maniere a avoir une augmentation 
de poids de 100 % apres ce traitement. Le tapis 
est ensuite seche a 70°. 

Le tapis ainsi traite, ainsi qu'un echantillon du 
meme tapis mais qui n'a pas ete traite, sont soumis 
a 1 essai de salissure decrit dans l'exemple 3. Apres 
cet essai, on constate que le tapis non traite a 
iortement retenu les poussieres tandis que le tapis 
traite n'est que tres legerement sali et a pratique- 
ment conserve son aspect et sa teinte primitifs 

Exemple 6. — On foularde un tapis blanc forme 
a un dos en jute ct d'un poil de Nylon dans une 
solution de 15 parties en volume de la dispersion 
preparee de la maniere decrite a l'exemple 1 
5 parties en volume de l'agent adoucissant utilise* 
dans 1 exemple 4 et 980 parties en volume d'eau 
a Ja temperature ordinaire, de maniere a obtenir 
une augmentation de poids de 100% apres ce 
traitement. Le tapis est ensuite seche a 70°. 

Le tapis ainsi traite, ainsi qu'un echantillon du 
meme tapis non traite, sont soumis a I'essai de 
salissure decrit dans l'exemple 3. Apres cet e<sai 
on constate que le tapis non traite a fortement 
retenu les poussieres tandis que le tapis traite 
nest que tres legerement sali et a pratiquement 
conserve sa couleur et son aspect primitifs. 
Exemple 7 — On foularde un tapis teint en 

^ nc f' xmi ^ dos en J' ute et d ' u ° Poil a 
42,5 % de viscose, 42,5 % de laine et 15 % de 
Avion, dans une solution de 20 parties en volume 
de la dispersion preparee de la maniere decrite 
dans 1 exemple 1 et 980 parties en volume d'eau, 



a la temperature ordinaire, de maniere k obtenir 
une augmentation de poids de 100% apres ce 
traitement. Le tapis est ensuite seche a 70°. Le 
tapis ainsi traite presente un e legere alteration 
de sa nuance, a savoir un eclaircissement general 
de la teinte. 

Le tapis traite, ainsi qu'un echantillon du meme 
tapis non traite, sont soumis a I'essai de salissure 
decrit dans l'exemple 3. Apres cet essai, on cons- 
tate que le tapis qui n'a pas ete traite a forte- 
ment retenu les salissures tandis que le tapis traite 
n'est que tres legerement sali. 

Exemple 8. — On foularde un tapis teint en 
vert fonce : forme d'un dos en jute et d'un poil 
a 42,5% de viscose, 42,5% de laine et 15 % 
de Nylon, dans une solution de 15 parties en 
volume de la dispersion preparee de la maniere 
decrite dans l'exemple 1, 5 parties en volume de 
I agent adoucissant utilise dans l'exemple 4 et 
980 parties en volume d'eau, a la temperature 
ordinaire, de maniere que 1'augmentation de poids 
sou de 100% apres ce traitement. Le tapis est 
ensuite seche a 70°. II ne presente aucune altera- 
tion de sa nuance. 

Le tapis ainsi traite ainsi qu'un echantilon du 
meme tapis mais non traite sont soumis a I'essai 
de salissure decrit dans l'exemple 3. Apres cet 
essai, on constate que le tapis non traite a forte- 
ment retenu les salissures tandis que le tapis 
traite n'est que tres legerement sali. 

Exemple 9. — On foularde un tapis teint en 
rouge, forme d'un dos en jute et d'un poil de 
J\ylon, dans une solution de 20 parties en volume 
de la dispersion preparee de la maniere decrite 
dans l'exemple 2 et 980 parties en volume d'eau, 
a la temperature ordinaire, de maniere que l'aug- 
mentation de poids soit de 100 % apres ce traite- 
ment. Le tapis est ensuite seche a 70°. 

Le tapis ainsi traite, ainsi qu'un echantillon du 
meme tapis non traite, sont soumis a I'essai de 
salissure decrit dans l'exemple 3. Apres cet essai. 
on constate que le tapis qui n'a pas subi de 
traitement a fortement retenu les salissures tandis 
que le tapis traite n'est que tres legerement sali. 
Le tapis traite presente une legere alteration de 
nuance et un leger poussierage du poil. 

Exemple 10. — On foularde un tapis teint en 
rouge, forme d'un dos en jute et d'un poil de 
Nylon, dans une solution de 15 parties en volume 
de la dispersion preparee de la maniere decrite 
dans l'exemple 2, 5 parties en volume de l'agent 
adoucissant utilise dans l'exemple 4 et 980 parties 
en volume d'eau, a la temperature ordinaire, de 
maniere a obtenir un e augmentation de. poids de 
100 % apres ce traitement. Le tapis est ensuite 
seche a 70°. 

Le tapis ainsi traite, ainsi qu'un echantillon 
du meme tapis mais non traite, sont soumis a I'essai 
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de salissure decrit dans l'exemple 3. Apres cet 
essai, on constate que le tapis non traite a forte- 
ment retenu les salissures tandis que le tapis traite 
n'est que tres legerement sali. Le tapis traite a 
conserve son aspect et sa teinte primitifs et son 
poil n'est pas poussiereux. 

Exemple 11. — Sur un tapis a poil d'« Acrilan » 
(nom de marque) teint en jaune on pulverise une 
solution de 1,5 partie de la dispersion preparee 
selon l'exemple 1 et 0,5 partie de l'agent adoucis- 
sant utilise dans l'exemple 4 dans 98 parties d'eau, 
jusqu'a une augmentation de poids de 100%. Le 
tapis est ensuite seche a l'air. On dispose sur un 
plancher des echantillons du tapis ainsi traite 
ainsi que des echantillons du meme tapis mais 
non traites et on les soumet a des essais d'usage 
comportant 14 000 pas, les tapis etant reguliere- 
ment nettoyes a l'aspirateur. On constate apres 
cet essai que le degre de. salissure sur le tapis 
traite est considerablement plus faible que sur 
le tapis non traite. Le meme essai, repete sur des 
tapis d'Acrilan roses et blancs, donne les memes 
resultats. Le degre de salissure est evalue par un 
examen visuel. 

Exemple 12. — Sur un tapis a poil de Nylon 
Wane (Nylon 6.6) on pulverise une solution de 
1.5 partie de la dispersion preparee selon l'exem- 
ple 1 et 0,5 partie de l'agent adoucissant utilise 
dans l'exemple 4 dans 98 parties d'eau, jusqu'a 
une augmentation de poids de 100%, puis le 
tapis est seche a l'air. On dispose sur un plancher 
des echantillons du tapis ainsi traite, ainsi que 
des echantillons du meme tapis non traites et on 
les soumet a un essai d'usage comportant 14 000 pas, 
les tapis etant regulierement nettoyes a l'aspira- 
teur. On constate apres cet essai que le degre de 
salissure sur le tapis traite est considerablement 
plus faible que le tapis non traite. Le meme essai, 
repete avec un tapis de couleur fauve en Nylon 6.6, 
donne les memes resultats. Le degre de salissure est 
estime par un examen visuel. 

Exemple 13. — On foularde une etoffe en 
rayonne viscose filee brillante, teinte en une nuance 
rouge fonce, dans une solution de 4 parties en 
volume de la dispersion preparee de la maniere 
decrite dans l'exemple 1 et 96 parties en volume 
d'eau, a la temperature ordinaire, de maniere a 
obtenir une augmentation de poids de 100 % apres 
ce traitement. L'etoffe est ensuite sechee a la tem- 
perature de 70°. Apres sechage, on constate que 
l'etoffe est delustree et qu'elle presente une alte- 
ration de. teinte notable, a savoir une nuance moins 
foncee que celle de l'etoffe non traitee. 

Exemple 14. — On foularde une etoffe faite 
avec un fil de viscose file brillant, teinte en une 
nuance rouge fonce, dans une solution de 3 parties 
en volume de la dispersion preparee de la maniere 
decrite dans l'exemple 1, 1 partie de l'agent adou- 
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cissant decrit dans l'exemple 4 et 96 parties d'eau, 
a la temperature ordinaire, de maniere que l'aug- 
mentation de poids soit de 100% apres ce trai- 
tement. L'etoffe est ensuite sechee a 70°. Apres 
sechage, on constate que l'etoffe est uniformement 
delustree et il n'y a pas de difference de nuance 
notable entre la viscose traitee et la viscose non 
traitee. 



La presente invention comprend notamment : 
1° Une composition destinee a etre appliquee a 
une fibre ou a un produit ou article fibreux en 
vue d'en ameliorer l'aspect ou d'en conseryer 
l'aspect, composition comprenant une dispersion 
aqueuse de polystyrene ou d'un copolymere du 
styrene qui contient comme agent emulsionnant 
un derive de betai'ne de formule : 



(dans laquelle Ri est un groupe alkyle ou alcenyle 
a chaine droite ou ramifiee, de 12 a 20 atomes 
de carbone, R 2 et R 3 , qui peuvent etre idenUques 
ou differents, represented chacun un groupe alkyle 
ayant jusqu'a 5 atomes de carbone et X designe 
un groupe alkylene pouvant avoir jusqu'a 5 atomes 
de carbone), ou encore un melange de deux ou 
plusieurs de tels derives de betai'ne, la quasi tota- 
lite des particules du polystyrene disperse ayant 
un diametre compris entre 0,1 et 0,25 micron. 

2° Des varietes de la composition specifiee sous 
1°, presentant les particularites suivantes prises 
separement ou selon les diverses combinaisons 
possibles : . . 

a. La dispersion aqueuse est une dispersion 
aqueuse de polystyrene non reticule, de poids mole- 
culaire compris dans l'intervalle normalement ob- 
tenu par polymerisation en emulsion; 

6. La dispersion aqueuse est une dispersion 
aqueuse d'un copolymere du styrene ayant jusqu'a 
5 % en poids de divinylbenzene ou d'un ester alky- 
lique ou amide de 1'acide acrylique ou methacry- 
lique ou de ces acides eux-memes, la proportion 
du comonomere etant tellle que Ton obtienne un 
copolymere ne formant pas de pellicules par se- 
chage au-dessous de 120°; 

c. La dispersion contient 15 a 60 % en poids 
de resine solide totale; 

d. La dispersion contient en outre un agent sur- 
factif du type cationique, anionique ou non ionique 
dans une proportion de 0,05 a 5 % du poids total 
de la dispersion; 

e. Le ou les derives du betai'ne sont des corps 
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de formule I dans lesquels R* et R 3 , identiques 
ou differents, sont des groupes methyle ou ethyle 
et X est un groupe methylene ou ethylene; 

/. La teneur de la composition en compose ou 
composes de betaine est de 0 : 5 a 5 % du poids 
total de ladite composition. 

3° Un procede de traitement de fibres, produits 
ou articles fibreux, en vue d'en ameliorer ,6u d'en 
conserver l'aspect, procede selon lequel on applique 
sur la surface de la fibre ou de l'article une, compo- 
sition telle que specifier sous 1° et 2°. 

4° Des modes d'execution du procede specific 
sous 3°, presentant les particularites suivantes prises 
separement ou selon les diverses combinaisons pos- 
sibles : 

a. La composition est pulverisee ou appliquee 
au foulard ou a la brosse sur la surface a trailer 



t impregnes 



ou bien la fibre ou l'article fibreux s 
avec la composition; 

b. La composition est appliquee de maniere que 
la fibre ou l'article fibreux appretes portent un 
poids de revetement de resine compris entre 0,01 
et 30 g par metre carre de surface appretee; 

c La fibre ou l'article fibreux comprend ou est 
constitue par du - coton, du jute, de la rayonne 
viscose, de la rayonne a l'acetate ou bien par un 
polyamide, un polyester, une polyolefine, du chlo- 
rure.,.de polyvinylidene ou une fibre polyacrylique, 
ou encore un melange d'une fibre vegetale et/ou 
synthetique avec de la laine, ou un melange de 
deux ou plusieurs de ces matieres. 

SociSte dite : J. R. GEIGY S. A. 
Par procuration ; 
J. Casanova (Cabinet Armencadd jeune) 
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